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Sir: 



Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 
1.55(a), the applicant (s) hereby claim(s) the right of priority 
based on the following application ( s ) : 

Country Application No. Filed 

EUROPE 99403111.0 December 10, 1999 

A certified copy of the above-noted application ( s ) is (are) 
attached hereto. 



If necessary, the Commissioner is hereby authorized in 
this, concurrent, and future replies, to charge payment or 
credit any overpayment to Deposit Account No. 25-0120 for any 
additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; 
particularly, extension of time fees. 



Respect fully submitted, 
YOUNG & THOMPSON 




Robert J. Patch, #17,355 

745 South 23 rd Street, Suite 200 
Arlington, Virginia 22202 
(703) 521-2297 
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Die angehefteten Unterla- 
gen stimmen mit der * 
ursprunglich eingereichten 
Fassung der auf dem nach- 
sten Blatt bezeichneten 
europaischen Patentanmel- 
dung uberein. 



The attached documents 
are exact copies of the 
European patent application 
described on the following 
page, as originally filed. 



Les documents fixes a 
cette attestation sont 
conformes a la version 
initialement deposee de 
la demande de brevet 
europeen specifiee a la 
page suivante. 



Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n° 

99403111.0 



Der Prasident des Europaischen Patentamts; 
Im Auftrag 

For the President of the European Patent Office 

Le President de I'Office europeen des brevets 
p.o. 




LLC. HATTEN-HECKMAN 
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LA HAYE.LE 
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La presente invention concerne un procede pour deposer a 
temperature ambiante, sur un produit papetier absorbant, une 
lotion adoucissante. 

L'invention concerne plus particulierement un procede pour 
5 deposer a temperature ambiante, sur un produit en ouate de 
cellulose, une lotion adoucissante ou emolliente qui est a I'etat 
liquide a la temperature ambiante. 

On entend par papier absorbant, la ouate de cellulose 
obtenue par voie humide ou le papier dit "air laid" obtenu par voie 
10 seche et constitue de fibres papetieres liees par un liant 
thermoplastique tel qu'un latex. 

La lotion a deposer est du type comprenant une ou 
plusieurs matieres actives emollientes en dispersion ou en emul- 
sion dans un vehicule liquide volatile, notamment dans de I'eau. 
15 De maniere generale, il est souhaitable de pouvoir 

appliquer, sur au moins une surface du produit papetier, une 
lotion emolliente qui donne au papier un toucher doux, glissant. 

De maniere avantageuse, la lotion peut etre transferable 
du papier a la peau de Putilisateur. 
20 L'invention trouve application dans la fabrication des 

produits papetiers tels que les papiers a usage domestique ou 
sanitaire. On peut citer plus particulierement les papiers dont 
I'utilisation implique un contact direct avec la peau et des frotte- 
ments repetes avec celle -ci, tels que les mouchoirs en papier 
25 jetables, le papier toilette ou encore tout autre produit en papier 
destine a essuyer la peau, serviettes a demaquiller, lingettes 
seches, etc.. 

L'invention concerne aussi un produit papetier obtenu 
selon le procede. 

30 On a decrit dans les documents WO-A-97/30216 et 

WO-A-97/30.217des exemples de telles compositions aqueuses. 

En dehors de la composition proprement dite d'une telle 
lotion aqueuse, les conditions dans lesquelles elle est deposee a 
la surface du produit absorbant, ainsi que la quantite et I'etat 



physique des matieres actives presentes a la surface du produit, 
sont determinants pour la satisfaction de I'utilisateur. 

II est en effet souhaitable que le procede utilise pour 
deposer la lotion humidifie le moins possible le produit papetier, 
5 qui est par nature absorbant, afin notamment d'eviter une perte 
des proprietes mecaniques du produit lors du rembobinage 
intervenant dans le cycle de production apres I'etape de depot de 
la lotion, et aussi pour eviter la degradation du produit lors de son 
stockage apres sa production. 

10 Pour que le caractere emollient ou adoucissant du produit 

soit bien pergu, il est souhaitable que la lotion et les matieres 
actives soient reparties de la maniere la plus homogene et la plus 
reguliere a la surface du produit. 

Afin que le processus de fabrication soit economique, il est 

15 necessaire de ne pas perdre de lotion, c'est a dire d'eviter que, 
lors du depot, une quantite de lotion, et done de matieres actives, 
ne penetre trop profondement a I'interieur du produit papetier 
pour demeurer dans la structure fibreuse et etre ainsi "perdu" du 
point de vue de I'effet emollient pergu par I'utilisateur. 

20 Une des autres qualites d'un produit papetier sur lequel on 

a depose une lotion emolliente est la capacite de la lotion 
presente sur le produit, et notamment les matieres actives qu'elle 
contient, a etre transferee pour tout ou partie sur la peau de 
I'utilisateur, et ceci meme lorsqu'une faible quantite de matieres 

25 actives a ete appliquee a la surface du produit, ce qui est par 
ailleurs souhaitable pour les raisons economiques evoquees ci- 
dessus, notamment lorsque cette quantite est inferieure a 3g/m 2 
de surface du produit. 

Des bonnes capacites de transfert sont obtenues lorsque 

30 Ton utilise un" procede d'application d'une lotion qui est a Tetat 
solide a temperature ambiante du type mentionne dans les 
documents WO-A-95/3541 1 ou WO-A-96/24722. 

Dans tous les cas, il est necessaire de disposer de moyens 
de chauffage de la solution pour qu'elle passe de son etat solide 
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a un etat liquide dans lequel elle peut etre appliquee, par exemple 
par pulverisation a basse pression, par enduction, de preference 
par impression flexographique, par rotogravure ou encore par 
extrusion ou par combinaison d'une pulverisation de la lotion sur 
5 un cylindre de transfert d'un film de lotion qui est ensuite applique 
sur la surface du produit par calandrage. 

Le document WO-A-99/08555 evoque d'autres exemples de 
mise en ceuvre d'une lotion solide a temperature ambiante par 
chauffage prealable au-dessus de sa temperature de fusion, 
10 application par exemple par rotogravure en des depots espaces a 
la surface du produit, puis solidification a nouveau des depots de 
lotion fondue. 

Dans le cas d'une lotion aqueuse qui est a I'etat liquide a 
la temperature ambiante, une technique utilisee est la 

is pulverisation par rotors. 

D'une maniere generate, les exemples connus de mise en 
ceuvre industrielle d'une lotion aqueuse liquide £ temperature 
ambiante presente des inconvenients mentionnes precedemment, 
et notamment la perte de produit a I'interieur de la structure 

20 fibreuse et Thumidification trop importante de ce dernier. 

Le document WO-A-99/19081 est relatif a I'application par 
pulverisation d'une composition a un materiau en feuille(s). 
S'agissant des produits papetiers, ce document evoque (page 8, 
ligne 2 a page 9, ligne 8) tous les probl^mes et difficultes 

25 inherents a la nature absorbante du support papier et propose, a 
titre de solution, de renoncer a la technique de pulverisation par 
atomisation en faisant appel a la pressurisation prealable d'un 
melange comportant un fluide comprime. 

Malgre ces difficultes et prejuges, I'invention propose un 

30 precede pour deposer a temperature ambiante sur un produit 
papetier absorbant, notamment en ouate de cellulose, une lotion 
adoucissante ou emolliente, liquide a temperature ambiante, du 
type comprenant une ou plusieurs matiere(s) active(s) 
emolliente(s) en dispersion ou en emulsion dans un vehicule 



4 



liquide volatile, notamment dans de I'eau, caracterise en ce qu'il 
consiste a pulveriser la lotion au moyen d'un flux de gaz sous 
pression de maniere a eliminer au moins une partie du vehicule 
liquide volatile pour former et projeter de fines gouttelettes de 

5 lotion, dont la proportion en vehicule liquide volatile est reduite, 
qui se deposent sur au moins une face du produit papetier. 

La technique de pulverisation par atomisation au moyen 
d'un gaz sous pression, qui est de preference de I'air sous 
pression, est mise en ceuvre dans le cadre de ['invention selon un 

10 procede qui est different, voire contradictoire, avec ceux 
habituellement mis en oeuvre par exemple pour I'application 
industrielle de peintures. 

En effet, dans ce dernier cas, la pulverisation au moyen 
d'un vaporisateur ou atomiseur a pour but de disperser la 

15 peinture, qui est une couleur preparee avec un vehicule liquide, 
en fines gouttelettes qui se deposent sur la surface a peindre, 
mais sans dessecher la peinture, la presence de la quasi-totalite 
du vehicule liquide a la surface du produit & peindre etant 
necessaire a I'obtention d'une couche homogene de peinture, 

20 notamment en epaisseur, cette homogeneite et I'aspect final de la 
peinture resultant de la formation d'un film qui se tend par 
evaporation du vehicule liquide lors du sechage de la peinture. 

Selon Tinvention, la plus grande partie du vehicule liquide, 
notamment de I'eau est eliminee par vaporisation. 

25 Le vehicule liquide volatile est extrait en partie lors de 

I'etape de pulverisation. 

De preference, on utilise une cabine d'extraction afin 
d'extraire en partie le vehicule liquide vaporise (I'eau) et 
d'eliminer les pollutions exterieures. 

30 Selon Tinvention, la pression du gaz de "pulverisation est 

superieure a 2 bars, et de preference sup§rieure a 4 bars. 

La proportion en poids de matiere(s) active(s) dans la 
lotion est comprise entre 1% et 50%, de preference comprise 
entre 20% et 50% et plus particulierement egale a environ 30%. 



Les matieres actives sont des composants emollients 
solides ou semi-solides, notamment du type de ceux decrits dans 
les documents WO-A-97/3021 6 ou WO-A-97/3021 7. 

Le vehicule liquide est de preference de I'eau, mais il peut 
5 aussi etre un autre vehicule liquide volatile tel que par exemple 
des alcools (methanol, ethanol), des glycol ethers, etc. 

La maitrise technique du procede consiste notamment a 
optimiser les differents parametres de fonctionnement d'un 
materiel de pulverisation, notamment le choix de la buse de 
10 pulverisation, de la pression de I'air et de la proportion air/lotion, 
en fonction de la composition de la solution. II est aussi important 
de re.gler le positionnement de la buse par rapport au papier ainsi 
que son orientation et la forme du jet obtenu, c'est a dire sa 
largeur et son "aplatissement". 
is On decrira maintenant, en reference a la figure unique du 

dessin annexe, un exemple de realisation d'une installation pour 
la mise en oeuvre du procede selon I'invention. 

Comme on peut le voir sur cette figure unique, Installation 
10 comporte un bati ou chassis qui porte certains elements et 
20 appareils pour la mise en oeuvre du procede pour deposer la 
lotion sur une feuille de papier 14. 

La feuille 14 defile en continu selon le trajet indique par les 
fleches de la figure de maniere a parcourir la zone de 
pulverisation et de depot 16 verticalement de haut en bas selon 
25 I'exemple represente. 

Les moyens de pulverisation sont constitues par une rampe 
18 de pistolets 20 de pulverisation qui sont disposes de maniere 
adjacente selon la largeur de la laize de papier. Chaque pistolet 
20 comporte une entree 22 d'alimentation en lotion a pulveriser 
30 qui est reliee, par une canalisation 24, a un bac 26 de lotion 
comportant un melangeur 28. Une pompe d'alimentation 30 est 
interposee entre le bac 26 et chaque pistolet 20, la pompe etant £ 
debit variable commande. 



Chaque pistolet 20 est alimente en air d'atomisation, a 
pression variable commandee, par une canalisation 32 reliee a 
une entree d'air 34 du pistolet, et en air de commande par une 
canalisation 36 reliee a une entree 38 du pistolet 20. 
5 L'installation 10 comporte des cabines ou caissons 

d'extraction 40, disposes a I'arriere de la laize du papier 14. 

Ces caissons d'extraction 40 sont relies a un ventilateur 
exterieur 42 pour creer une aspiration et une mise en depression 
a I'interieur au voisinage de la zone d'aspersion 16, Taspiration 
10 s'effectuant a travers un filtre 44. 

La surface d'aspiration delimitee par le filtre 44 et 
d'orientation verticale est adjacente au papier qui traverse par 
defilement vertical la zone d'aspersion 16. 

L'installation 10 comporte egalement un autre caisson 
15 d'aspiration 46 relie a un ventilateur exterieur 48 et muni d ! un 
filtre 50 pour aspirer la lotion qui tombe verticalement sans etre 
deposee sur le papier 14. 

L'invention concerne aussi un produit papetier sur au 
moins une face duquel on a applique une lotion emolliente grace 
20 au proced6 selon l'invention, caracterise en ce que la quantite de 
lotion appliquee sur ladite face est egale a au moins 1,5 g/m 2 , de 
preference au moins 2g/m 2 , et en ce que la lotion presente sur la 
dite face est aisement transferable sur la peau d'un utilisateur du 
produit papetier. 

25 On decrira maintenant des exemples de resultats d'essais 

obtenus par la mise en ceuvre du procede selon Tinvention en 
reference notamment aux trois tableaux annexes a la fin de la 
description. 

Le tableau A est relatif a une premiere serie d'essais 
30 realises sur un papier du deposant de type "facial" ayant un 
grammage de 45 g/m 2 " et visant a effectuer un depot theorique de 
2,6 g/m 2 d'une lotion sous la forme d f une dispersion aqueuse dont 
la viscosite est egale a 380cP et dont la masse volumique est 
egale a 180g/250ml. L'application de la lotion a ete effectu6e sur 



une machine pilote avec une laize de 42cm de large et une 
vitesse de defilement du papier egale a 70m/min, la buse de 
pulverisation etant situee a 40cm de la feuille de papier. Cet essai 
a ete effectue sans extraction. 
5 La lotion utilisee contient 30% en poids de matieres 

actives. 

Le temoin correspond a un papier sans application de 

lotion. 

Comme on peut le constater, la quantite d'eau "eliminee" 
10 est tres importante puisqu'elle est comprise entre environ 40% et 
60% de Teaii totale. 

Le tableau B est relatif a une seconde serie d'essais 
realises dans les memes conditions mais visant a effectuer un 
depot theorique de 4,0 g/m 2 de la lotion, 
is Comme on peut le constater, la "perte" globale en eau 

diminue, par rapport aux essais du tableau A, lorsque la quantite 
de lotion appliquee augmente. 

Le troisieme tableau C ci-dessous est representatif de la 
qualite de repartition des depots de lotion a la surface du papier 
20 auquel a ete appliquee la lotion selon le procede de Tinvention. 

Les donnees de ce tableau ont ete obtenues en utilisant 
une lotion volontairement coloree afin de faire apparaitre les 
depots de lotion sous la forme de "taches" que Ton peut ensuite 
compter. 

25 Les trois derniers essais du tableau ont ete realises par le 

procede de pulverisation par rotors en appliquant successivement 
une quantite theorique de lotion egale a 1,0 g/m 2 (essai C1), 1,4 
g/m 2 (essai C2) et 2,6 g/m 2 (essai C3). 

Les essais A1 a B5 font tres clairement apparaitre la tres 

30 grande homogeneite dimensionnelle des depots et la quasi- 
uniformite de la repartition de ces depots a la surface, notamment 
si Ton compare ces resultats avec ceux obtenus selon le procede 
de pulverisation par rotors (essais C1 & C3). 
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R EVEN PI CATIONS 



1. Precede pour deposer a temperature ambiante sur un 
5 produit papetier absorbant, notamment en ouate de cellulose, une 
lotion adoucissante, liquide a temperature ambiante, du type 
comprenant une ou plusieurs matiere(s) active(s) emolliente(s) en 
dispersion ou en emulsion dans un vehicule liquide volatile, 
notamment dans de I'eau, caracterise en ce qu'il consiste a 
10 pulveriser la lotion au moyen d'un flux de gaz sous pression de 
maniere a eliminer au moins une partie du vehicule liquide volatile 
pour former et projeter de fines gouttelettes de lotion, dont la 
proportion en vehicule liquide volatile est reduite, qui se deposent 
sur au moins une face du produit papetier. 
15 2. Procede selon la revendication precedente, caracterise 

en ce que le gaz sous pression de pulverisation est de I'air. 

3. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la pression du gaz de 
pulverisation est superieure a 2 bars, et de preference superieure 

20 a 4 bars. 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la proportion en poids de 
matiere(s) active(s) dans la solution est comprise entre 1% et 
50%, de preference entre 20% et 50%. 

25 5. Procede selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que le vehicule liquide est de 
I'eau. 

6. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le vehicule liquide volatile est 

30 extrait en partie lors de I'etape de pulverisation. 

7. Produit papetier sur au moins une face duquel on a 
applique une lotion emolliente selon le procede conforme a Tune 
quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que la quantite de lotion appliquee sur ladite face est egale a au 



moins 1,5g/m 2 , de preference au moins 2g/m 2 , et en ce que la 
lotion presente sur la dite face est aisement transferable sur la 
peau d'un utilisateur du produit papetier. 



ABREGE 



"Procede pour appliquer une lotion adoucissante ou 
emolliente sur un produit papetier et produit papetier obtenu 

selon ce procede" 



^invention propose un procede pour deposer a 
temperature ambiante sur un produit papetier absorbant, 
notamment en ouate de cellulose, une lotion adoucissante, liquide 
a temperature ambiante, du type comprenant une ou plusieurs 
matiere(s) active(s) emolliente(s) en dispersion ou en emulsion 
dans un vehicule liquide volatile, notamment dans de I'eau, 
caracterise en ce qu'il consiste a pulveriser la lotion au moyen 
d'un flux de gaz sous pression de maniere a eliminer au moins 
une partie du vehicule liquide volatile pour former et projeter de 
fines gouttelettes de lotion, dont la proportion en vehicule liquide 
volatile est reduite, qui se deposent sur au moins une face du 
produit papetier. 
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